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Abstract 



Aqueous textile treating compositions containing both nitrogen-functional organopolysiloxanes and oligomeric 
polyisobutylene polymers are as effective as conventional textile treating compositions containing only nitrogen-functional 
organopolysiloxane, and have improved resistance to yellowing, improved washfastness, and are more cost effective. Stable 
concentrates containing amino-functional organopolysiloxane, polyisobutylene, and a blend-stabilizing surfactant may be 
used to form aqueous emulsion and microemulsion fabric softener compositions. 
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© Textilbehandlungszusammensetzungen 

© Waftrige Textilbehandlungszusammensetzungen, die 
sowohl stickstoffunktionelle Organopolysiloxane als auch 
oligomere Polyisobutylen-Polymere enthalten, sind eben- 

so wirksam ,wie herkommliche Textilbehandlungszusam- . . 

mensetzungen, die hur stickstoffunktionelles Organopo- 

lysiloxan enthalten, besitzen verbesserte Vergilbungsbe- 

standigkeit und Waschechtheit und sind kostengunstiger. 

Stabile Konzentrate, die aminofunktionelles Organopoly- 

siloxan, Polyisobutylen und ein mischungsstabilisieren- 

des Tensid enthalten, konnen zur Herstellung von wafcri- 

gen Emulsions- und Mikroemulsions-Wascheweichma- 

cherzusammensetzungen verwendet werden. 
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Beschreibung 

Die vorliegcnde Erfindung beirifft Textilbeharidlungszusammcnsetzungen und cin Vcrfahren zur Bchandlung von tex- 
tilen Substraten mil der Zusammensetzung, insbesondere zur Verbesseaing der Wcichhcit der textilen Subtraie. Insbc- 
5 sondere betrifft die vorlicgende Erfindung Textilweichmachcrzusammcnsetzungen, die ein stickstoffunktionelles Orga- 
nopolysiloxan und cin Polyisobutylen-Polymer cnthalten. 

Tcxtilbehandlungsmittel finden bei der Behandlung von textilen Flachengebilden zur Anderung von deren Eigenschaf- 
ten, z. B. zurLieferung eines weichen Griffs, Anwendung. Als Textilweichmacher wurden beispielsweise gemaB US-PS 
5,077,421 Emulsionen von aminofunktionellen Organopolysiloxanen vcrwendct. Derartigc aminofunktioncllc Silicon- 
10 ole konnen wic in den US-PS 4,661,577 und 4,246,423 beschrieben hcrgestellt wcrden. Die aminofunktionellen Organo- 
poiysiloxane sind zwar wirksame und weitverbreitete Textilbehandlungsmittel, aber verhaltnismiiBig teuer und, was 
noch wichtigcr ist, anfallig gegenuber Vcrfarbung, insbesondere Vergilbung. 

Die Neigung von aminofunkiionellen Organopolysiloxanen zur Thennovergilbung ist bekannl und wird beispiels- 
weise in der US-PS 5,302,659 besprochen, in der die Umsetzung eines aminofunktionellen Organopolysiloxans mit ei- 
15 nem Carhonsaureanhydrid in Gegenwart eines Emulgators in der Wasserphase beschrieben wird. Bei den dabei anfallen- 
den Produkicn handelt cs sich urn acyliertcs, aminofunktionelies - Organopolysiloxan cnthaltendc Emulsionen, die gute 
Lagerstabilitat aufweisen und als Textilausrustungsmittel einsetzbar sind, welches den damil behandelten Textilien so- 
wohl gute Weichgriffeigenschaften als auch eine geringe 'Hiermovergilbungsneigung verschafft. Wegen der zur Herstel- 
lung der acylierlen, aminofunktionellen Organopolysiloxane notwendigen zusatzliehen Behandlung sind diese Emulsio- 
20 nen jedoch noch. teurer als die aminofunktionellen Polysiloxane selbst. 

Polybuten-Polymere sind als Fliissigkeiten und niedrigschmelzende Feststoffe erhaltlich, die in Wasser unter Bildung 
von waBrigcn Emulsionen dispcrgicrt. wcrden konnen. Wegen ihrcs nicdrigen Preiscs wurden Polybutene und insbeson- 
dere Polyisobutylene fur zahlreiche Anwendungen als Lacke, Schmiermittel usw. vorgeschlagen. GemaB US-PS 
5,629,273 ergaben stabile (keiner Phasentrennung unterliegende) nichtwaBrige I-Jydraulikfliissigkeiten, die ein Organo- 
25 polysiloxanol und ein Polybutcn gleicher Viskosiiat enthielten, eine Hydraulikflussigkeit nut geringerer Viskosiiat und 
> guter Metallschmierfahigkeit. In der US-PS 5,507,960 werden Emulsionen von Polyisobutylen und Polydimethylsiloxa- 
nen zur Behandlung von Leder-, Vinyl- und Polymeroberflachen zwecks Erneuerung der Oberflachenasthetik, beispiels- 
weise zur Erneuerung von Autoarmaturentafcln, beschrieben. 

Es ware wiinschenswert, Zusammensetzungen mit Emulsionen von stickstoffunktionellen Polysiloxanen bereitzustel- 
30 len, die zur Verwendung bei der Textilbehandlung, insbesondere der Textilweichmachung, geeignet sind, eine verringerte 
Vcrgilbungsncigung aufweisen, kostcngiinstig sind und dabei die vorteilhaftcn Eigcnschaftcn von amino- und stickstof- 
funktionellen Organopolysiloxanen behalten. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Textilbehandlungszusammensetzungen mit einem stickstoffunktionellen 
Organopolysiloxan und einem Polyisobutylen-Polymer. Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen konnen unmittel- 
35 bar vor dem Aufbringen auf das zu behandelnde Substrat emulgiert werden und als stabile Emulsion, insbesondere als 
Mikroemulsion, die je nach dem in dieser Form oder weiter verdiinnt eingesetzt werden kann- oder als Konzentrat her- 
gcstcllt wcrden. Mit der Zusammensetzung behandcltc textile Flachcngcbilde zeichnen sich iibcrraschcndcrwcisc durch 
geringere Vergilbungsneigung, insbesondere nach zahlreichen Waschzyklen, aus und behalten dabei einen weichen 
Griff. 

40 Bei den erfindungsgemaBen Textilbehandlungszusammensetzungen handelt es sich urn waBrige Emulsionen eines 
stickstoffunklionellen Organopolysiloxans und eines Polyisobutylen-Polymers und Konzenlrate zu deren Herstellung. 
Vorzugsweise handelt es sich bei den erfindungsgemaBen Emulsionen um stabile Emulsionen, die durch Emulgieren von 
einem oder mehreren Polyisobutylen-Polymeren und mindestens einem stickstoffunktionellen Organopolysiloxan in Ge- 
genwart von geeignelen Tensiden, Cosolventien und andcren Hilfsstoffen hcrgestellt wcrden. Die so hergesteliten Emul- 

45 sionen sind stabil und konnen ohne Trennung transportiert und gelagert werden. Bevorzugt sind u. a. diejenigen Emul- 
sionen, in denen das Polyisobutylen in der Formulierung dispergiert bieibt, und diejenigen, in denen das stickstoffunk- 
tionelle Organopolysiloxan seitenstandige Aminogruppen enthalt. 

Geeignete stickstoffunktionelle Organopolysiloxane sind dem Fachmann gut bekannt und aus zahlreichen Quellen zu 
beziehen. Eine Klasse von geeigneten stickstoffunktionellen Organopolysiloxanen enthalt seitenstandige Aminoalkyl- 

50 gruppen und kann mindestens eine Siloxancinhcit der allgcmcinen Form el: 

R^QfcSiO,^ * (I) 
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2 

und andcrc Siloxaneinheiten der allgcmcinen Formel: 
R l c SiO € _ e (II) 

2 

enthalten, wobei R l gleiche oder verschiedene, einwertige, gegebenenfalls ein- oder mehrfach fluorsubstituierte C\- bis 
Ci8-Kohlenwasserstoffreste, Wasserstoffatome, Hydroxyl- oder Alkylglykolrestc oder die Gruppe R^O, worin R 2 die 
gleiche Bedeutung wie R l haben kann, bedeutei und Q eine Gruppe der allgcmcinen Formel: 

-R 3 -[NR 3 (CH 2 ) ra ] d NHR 4 (HI) 

die im folgenden als "Aminoalkylgruppe" bezeichnet wird, bedeutet, wobei R 3 einen zweiwertigen C[- bis Cig-Kohlen- 
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wasserstoffrest bedeutet, R 4 Wasserstoff, einen C\- bis C l8 -Kohlenwasserstoffrest, Trialkylsilyl, insbesondere Trimethyl- 
silyl, oder einen fluorsubstituierten C\- bis Cig-Kohlenwasserstoffrest bedeutet, a einen Wert von 0, 1 oder 2 hat, b eincn 
Wert von 1 , 2 oder 3 hat, c einen Wert von 0, 1 , 2 oder 3 hat, d einen Wert von 0, 1,2, 3 oder 4 hat, m einen Wert von 2, 3, 
4, 5 oder 6 hat und die Summe aus a und b maximal 4 betragt. 

Beispiele fur C r bis Cjr- Kohlenwasserstoffreste sind Reste wie Methyl-, Ethyl-, n-Propyl, Isopropyl-, n-Butyl-, Iso- 
butyl-, lert.-Butyl-, n-Pentyi-, Isopentyl-, Ncopcntyl- oder tcrt. -Pen ty Ires tc; Hexylreste, wie dcr n-Hcxylrcst; Reptylrc- 
ste„wie der n- Hepty Ires t ; Octy Ires te, wie der n-Octylrest; und Isooctylreste, wie der 2,2,4-THmethylpentylrest; Nonylre- 
ste, wie der n-Nonylrest; Decylreste, wie der n-Decylrest; Dodecylreste, wie cler h-D6clecylrest; Cycloalkylfeste, wie Cy- 
clopcntyl-, Cyclohexyl- oder Cyclohcptylrcstc und Methylcyclohexylrcste; Arylreste, wie der Phenylrest und der Naph- 
thylrest; Alkarylreste, wie o-, m- und p-Tolylreste, Xylylreste und Ethylphenylreste; und Aralkylreste, wie der Benzyl- 
rest und der a- und (3-Phenylethylrest. Die vorstehenden Kohlenwasserstoffreste enthalten gegebenenfalls eine aliphati- 
sche Doppelbindung. Beispiele hierfur sind Alkcnylreste, -wie der Vinyl-, Allyl-, 5-Hcxcn-l-yl-, E-4-Hexen-l-yl-, Z-4- 
Hexen-l-yl-, 2-(3-Cyelohexenyl)-ethyl- und Cyclododeca-4,8-dienylrest. BevorzugLe Reste mit einer aliphatischen Dop- 
pelbindung sind der Vinyl-, Allyl- und 5-Hexen-l-ylrest. Vorzugsweise enthalt jedoch hochstens etwa 1% der Kohlen- 
wasserstoffreste eine Doppelbindung. 

Beispiele fur fluorsubslituierte Cr bis Ci 8 -Kohlenwasserstoffreste- sind der 3,3,3-Trifluor-npropylrest, der 
2,2,2,2\2\2*-Hexafluorisopropylrest und der Heptafluorisopropylrest. 

Beispieie fiir zweiwertige C r bis Ci 8 - Kohlenwasserstoffreste R 3 sind gesattigte gerad- oder verzweigtkettige oder cy- 
clische Aikylenreste, wie die Methylen-, Ethylen-, Propylen : , Butylen-, Pentylen-, Hexylen-, 2-Melhylpropylen-, Cyclo- 
hexylen- und Octadecylenreste; oder ungesattigte Alkyleh- oder Arylenreste, wie der Hexenylenrest und der Phenylen- 
rest, wobei der n-Propylenrest und der 2-Methylpropylenrest besonders bevorzugt sind. 

Die Alkoxyrcstc sind iiber ein Sauerstoffatom gebundenc, vorstehend beschriebene Alkylrcstc. Die Beispiele fur die 
Alkylreste gelten auch fiir die Alkoxyreste. Diese Beispiele fiir Alkoxyradikale dienen nur der Erlauterung und sollen die 
Erfindung nicht einschrankeh. — ^ — 

Die Alkylglykolrestc R l weisen vorzugsweise die allgemcine Formel 

\ 

R 3 -[0(CHR 4 ) d ] n OR 5 (IV) 

auf , in der R 3 , R 4 und d die vorstehenden Bedeutungen haben, n einen Wert von 1 bis 500 hat und R 5 ein Wasserstoffa- 
torn, einen Rest R 4 oder eine Gruppe der allgemeinen Formel 

O 

I 6 

-C-R 6 , 

bedeutet, wobei R 6 den Rest R 4 oder O-R 4 bedeutet. 

In den vorstehenden allgemeinen Formcln (I) bis (TV) bedeutet R 1 vorzugsweise einen Methyl-, Phenyl-, Ci- bis CV 
Alkoxy- oder Hydroxylrest oder einen Rest der allgemeinen Formel (IV) und R 3 vorzugsweise einen zweiwertigen C 2 - 
bis C6-Kohlenwasserstoffrest. R 4 bedeutet vorzugsweise ein Wassers toff atom oder einen Methylrest, a hat vorzugsweise 
den Wert 0 oder 1, b hat vorzugsweise einen Wert von 1, c hat vorzugsweise einen Wert von 2 oder 3 und d hat vorzugs- 
weise einen Wert von 1. 

Besonders bevorzugt sind geradkettige sticks to ffunktionelle Polydimethylsiloxane, die gegebenenfalls Q- bis C3- Al- 
koxy- oder Hydroxylendgruppen oder Kombinationen davon aufweisen. In diesen Polydimethylsiloxanen bedeutet Q 
vorzugsweise eine Gruppe H 2 N(CH 2 )2NH(CH 2 )3- oder H 2 N(CH 2 ) 2 NHCH(CH3)CH 2 - . 

Das Verhaltnis der Siloxaneinheiten der allgemeinen Formel (I) zu den Siloxaneinheiten der allgemeinen Formel (II) 
betragt vorzugsweise 1 : 10 bis 30.000, insbesondere 1 : 20 bis 300, Der Amingehalt betragt vorzugsweise 0,001 bis 2 
meq/g, insbesondere 0,1 bis 1,0 meq/g, gernessen als Verbrauch an 1 N Salzsaure in ml/g Organopolysiloxan (A) bei der 
Titration bis zum Neutralpunkt. 

Es ist moglich nur eine Art von Organopolysiloxan (A) einzusetzen, Es kann aber auch ein Gemisch aus mindestens 
zwei verschiedenen Artcn von Organopolysiloxan (A) eingesctzt werden. 

Das Organopolysiloxan (A) oder ein Gemisch ,aus mindestens zwei verschiedenen Arten von Organopolysiloxan (A) 
hat vorzugsweise eine durchschniuliche Viskositat von 50 bis 100.000 mPa • s, insbesondere 100 bis 10.000 mPa • s, bei 
25°C. 

In Betracht kommen auch andere stickstoffunktionelle Organopolysiloxane sowie Derivate derartiger Polysiloxane, 
wie acylierte aminofunktionelle Polysiloxane gemaB der US-PS 5,302,659, auf die hiermit ausdriicklich Bezug genom- 
men wird. Geeignet sind auch die aminofunktioncllen Polysiloxane gcmaB der US-PS 5,077,421, auf die hiermit cben- 
falls ausdrucklich Bezug genommen wird. Da in die Zusammensetzung verhaltnismaBig billige Polyisobutylene einge- 
arbeitet werden konnen, kann man diese hoherpreisigen aminofunktionellen Organopolysiloxan-Derivate ohne ubermii- 
Bige Kostensteigcrung einsetzen. 

Bevorzugte aminofunktionelle Organopolysiloxane entsprechen der Formel: 

CH 3 CH 3 

I I 

CH 3 Q 
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worin R 7 eineTrialkylsilylgruppe, vorzugsweise eineTrimethylsilylgruppe, Wasserstoff odereinen einwertigen Kohlen- 
wasserstoffrest mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeutet. Die Reste R konnen glcich oder verschieden sein. In den Di- 
mcthylsiloxy-WiederhoIungscinhcitcn hat k cincn Wert von ctwa 50 bis 1000, vorzugsweise ctwa 500 bis 800, und 1 ci- 
nen Wert von etwa 1,0 bis etwa 10, vorzugsweise 1 bis etwa 3, und Q hat die oben angegebene Bedeutung. Ganz beson- 
5 ders bevorzugt haben k und 1 Werte von 211 bzw. 2,1 oder 275 bzw. 1,5; und Q bedeutet 

H 2 N-CIT 2 CH 2 -NH-CM2CII 2 CH2-. 

In dcr vorstehenden Formcl kann R 7 auch fur Aminoalkylgruppcn stehen, wobei 1 cinen Wert von 0 bis ctwa 10 haben 

10 kann. Die vorstehenden Formeln stctlen das durchschnittliche MoIektU dar. 

Die vorstehend beschriebenen stickstoffunktionellen Organopolysiloxane eignen sich ausgesprochen gut zur Verwen- 
dung im Rahmcn dcr vorliegcndcn Erfindung. Aminofunktioncllc Organopolysiloxane mit seitenstandigen Aminoalkyl- 
gruppen sind gegeniiber- Organopolysiloxanen mit ausschlieBlich endstandiger Aminofunktionalitat bevorzugt. Es kom- 
men jedoch auch andere stickstoffunktionelle Organopolysiloxane in Betracht. Mit "stickstofFunktioneU" sind Organo- 

15 polysiloxane mit StickstofT enthaltenden funktionellen Gruppen gemeint, bei denen es sich nicht urn solche handelt, bei 
denen StickstofT dirckt an Silicium gebunden ist (Silazanc). Es wurde feslgestellt, daB Organopolysiloxane in Abwcsen- 
heit von stickstoffhaltigen funktionellen Gruppen damit behandelten textilen Flachengebilden keine Weichheit verleihen. 
Daher sind beispielswcise Polydimethylsiloxane, die keine StickstofTunktionalitat aufweisen und endstandige Trimethyl- 
siloxygruppen tragen, wie diejenigen gemaB der US-PS 5,507,960, oder Alkoxydiirielhylsiloxy- oder Dimethylsilanol- 

20 gruppen tragen, zur alleinigen Verwendung als Textilweichmacher ungeeignet. 

Die stickstoffunktionellen Organopolysiloxane konnen Aminoalkylgruppcn, alkyl- oder arylsubstituierte Aminoalkyl- 
gruppcn, acyliertc Aminoalkylgruppcn, Amidgruppcn, Morpholinogruppcn, Pyrollidinylgruppen, Pipe ridinyl gruppen, 
Imidgruppen und dergleichen enthalten, Weitere Beispiele fur geeignete stickstoffunktionelle Organosiloxane sind den 
US-PS 5,540,952 und 5,663,222 zu entnehmen, auf die hiermit ausdriicklich Bczug genommen wird. Ganz allgemein 

25 koimnt zur Verwendung im Rahmen dcr vorliegcndcn Erfindung jedes stickstoffunktionelle Organopolysiloxan in Be- 
tracht, das textilen Flachengebilden Weichheit verleiht. 

Die meisten Mischungen aus Polyisobutylenen und stickstoffunktionellen Organopolysiloxanen sind unvertraglich 
und trennen sich beim Stehen in vcrschicdcnc fliissigc Phasen, Dabei befindet sich die dichtcrc organopolysiloxanrciche 
Phase unten und die weniger dichte polyisobutylenreiche Phase oben. Eine klare Trennlinie ist zu erkennen. Die Phasen- 

30 trennung bildet sich moglicherweise erst nach einigen Tagen aus. Die Bildung getrennter Phasen kann durch ZenLrifugie- 
ren der Zusammcnsetzung beschleunigt werden. Mischungen, die sich getrennt haben, stellen den Endanwendcr vor 
Schwierigkeiten. Findet die Trennung beispielsweise im die Mischung enthaltenden Lagerbehaltcr statt, so konnte die 
daraus hergestellte Emulsion nur eine der Komponenten enthalten. Bei der Herstellung von wiiBrigen Emulsionen aus 
Konzentrat. wiirde beispielsweise beim Entleeren des Behalters von unten die siliconreiche Phase zuerst emulgiert. Aus 

35 der siliconreichen Phase hergestellte und auf ein textiles Substrat aufgebrachte Emulsionen wiirden starker vergilben als 
eine aus einer homogenen, stabilisierten Mischung hergestellte Emulsion. Spatere, aus der isobutylenreichen Phase her- 
gestellte Emulsionen wurden keine ausreichenden Tcxtilbchandlungseigenschaftcn liefcrn. 

Es hat sich herausgeslellt, daB man den unverlrag lichen Konzentraten eine mischungsstabilisierende Verbindung zu- 
setzen und die Zusamrnensetzungen so sogar unter Zentrifugierbcdingungen stabil machen kann. Eine rnischungsstabi- 

40 lisierende Verbindung ist sowohl in der Polyisobutylen-Komponente als auch im stickstorfunktioncllen Organopolysilo- 
xan loslich und verhindert eine Trennung des Polyisobutylens und der stickstoffunktionellen Organopolysiloxane. Diese 
stabilisierten Konzentrate konnen dann vor der Behandlung eines textilen Substrats unter \fenvendung geeigneter Ten- 
side emulgiert werden. 

Bei dcr crfindungsgcmaBcn Polyisobutylen-Kornponeme handelt es sich urn ein Polyisobutylenpolymer, wie es hier 
45 definiert ist, das im aminofunktionellen Organopolysiloxan loslich sein kann, vorzugsweise aber darin dispergierbar ist, 
und zwar innerhalb des zur Verwendung gewiinschten Konzentrationsbereichs, d. h. vorzugsweise in einem Bereich von 
Polyisobutylen zu arninofunktionellem Organopolysiloxan von etwa 95 : 5 bis etwa 5 : 95, besonders bevorzugt 95 : 5 
bis 30 : 70. Die geeigneten Polyisobutylene sind oligomere Polymere, Copolymers Terpolymere und dergleichen, die 
mehr als 80 Molprozent von ungesattigten Alkenen und/oder Cycloalkenen abgelcitete Kohlenwasserstoftbaugruppen, 
50 von denen ein wesentlicher Teil Isobutylenbaugruppen sind, enthalten. Im allgcmeinen enthalten die Polyisobutylcn-Po- 
lymere etwa 60 Molprozent bis etwa 80 Molprozent Iso-butylenbaugruppen oder Baugruppen von Gemischen aus Iso- 
butylen und Butylen. Die Polyisobutylen-Polymere konnen auch geringe Mengen an Baugruppen ungesattigter cycloa- 
liphatischcr KohlcnwassersiofTe wie Cyclohcxen, Baugruppen mehrfach ungesattigter KohlenwasserslofTe wie Buiadien 
oder anderer, einfach ungesattigter Alkene wie Ethylen und Propylcn enthalten. Ganz besonders bevorzugt handelt es 
55 sich bei uber 80 Molprozent und besonders bevorzugt uber 90 Molprozent der Polymerbaugruppen um Butylen und Iso- 
butylcn, d. h. bei dem Polymer handelt cs sich im wcsentlichcn um ein Isobutylen-Homopolymcr oder ein Isobutylcn/ 
Butylen- Copolymer. 

Die Polyisobutylen-Polymere konnen auch funktionelle Gruppen wie Anhydridgruppen oder Dicarbonsauregruppen 
enthalten, wie sic beispielsweise durch Copolymcrisation von Malcinsaurcanhydrid und gegebenen falls anschlieBcndcr 

60 Hydrolyse herstellbar sind. Es kommen auch epoxidfunktionelle Polyisobutylene in Betracht. Epoxidfunktionelle Polyi- 
sobutylen-Polymere sind von dcr AMOCO Corporation unter der Bezeichnung Actipol™ crhaltlich. Bevorzugte Polyi- 
sobutylene sind nichtfunktionelle oligomere Polymere, Copolymere und Terpolymere aus Gemischen von Fsobutylen, 
Butylen und Butadien. Derartige Polyisobutylene sind von der Amoco Corporation unter der Ilandelsbezeichnung Ina- 
pol™ und Panalane™ erhaltlich. Ganz besonders bevorzugt werden die Polyisobutylene zur Beseitigung einer bctracht- 

65 lichen Menge an verbleibenden ungesattigten Doppelbindungen vollstandig oder teilweise hydriert. Derartige hydrierte 
Polyisobutylene sind ebenfalls unter der Handelsbezeichnung Panalane™ erhaltlich. Besonders bevorzugt sind die unler 
der Bezeichnung Panalane™ L-14E oder L-14H vertriebenen teilhydriertcn Polyisobutylene. In Betracht kommen aber 
auch andere Polybutene wie Indapol™ und Panalane™ L-10, L-50, L-65, L-100, H-15, H-25, H-35, H-40, H-50, H-100, 
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H-300, H-1500 und H-1900. 

Das Molekulargewicht der Poly i sob utylen-Oligomere kann vorzugsweise im Bereich von etwas unter etwa 250 bis 
etwa 3000 Da (Dalton), vorzugsweise von etwa 300 bis 1200 Da, licgcn. Dabei handelt es sich urn zahlcnmittlere Mole- 
kulargewichte. Polyisobutylene mit Molekulargewichten am Peak-Maximum im Bereich von weniger als 300 Da bis 
etwa 3000 Da, bestimmt durch Gelpermeationschromatographie, sind ebenfalls geeignet. In Betracht kommen auch Po- 5 
Lyisobutylenc nut hohercm Molekulargewicht, insbesonderc bei Verwendung im Gcmisch mil Polyisobutylenen mil 
niedrigerem Molekulargewicht. Bei Verwendung einzelner Polyisobutylen-Produkte liegt deren zahlenmittleres Moleku- 
largewicht vorzugsweise im Bereich von weniger als etwa 250 Da bis etwa 2500 Da, besonders bevorzugt von-300 bis 
1000 Da und ganz bcsondcrs bevorzugt von 300 bis 800 Da. ' - 

Die erfindungsgemaBen Textilweichmacherzusarnrnensetzungen konnen Organopolysiloxane ohne sticks toffunktio- to 
nelle Gruppen enthalten. Derartige nicht stickstoffunktionelle Organopolysiloxane sollten in einer geringen Menge, be- 
zogcn auf die gcsamte Organopolysiloxan-Komponente, vcrwcndet werdcn. Unter "geringe" Menge sind hier weniger 
als 50 Gewichtsprozent zu verstehen, sofem nicht anders angegeben. Ganz analog bedeutet eine "groBere Menge" 50 Ge- 
wichtsprozent oder mehr. Beispiele fur nicht stickstoffunktionelle Organopolysiloxane sind Polydimethylsiloxane, die 
mit Trimethylsilylgruppen verkappt sein konnen oder an ihren Enden oder entlang der Organopolysiloxan-Kette Alkoxy- 1 5 
oder Hydroxylgruppcn tragen konnen. Bevorzugte nicht stickstoffunktionelle Organopolysiloxane sind a,G>Dihydrox- 
ypolydimethylsiloxane. Derartige nicht stickstoffunktionelle Organopolysiloxane machen vorzugsweise maximal 20 Ge- 
wichtsprozent der gesamten Organopolysiloxan-Komponente, besonders bevorzugt maximal 10 Gewichtsprozent, aus. 
Gan2 besonders bevorzugt verwendet man ausschlieBLich stickstoffunktionelle Organopolysiloxane. 

Die Kohlenwasserstoffkomponente der erfindungsgemafien Textilbehandlungszusammensetzungen kann neben Polyi- 20 
sobutylenen auch noch andere Kohlenwasserstoff-Polymere enthalten. Beispiele hierfur sind dispergierbare Polyethylen- 
, Polypropylen- und andere Pol yalkylcn- Poly mere und -Copotymere. Unter "Polyalkylen" sind hier Pblymcre zu verste- 
hen, deren ■ Wiederholungseinheiten eines oder mehrere der G2-i2"Niederalkene ; oder - cycloalkene, bei spiels weise 
Ethyten, Propylen, 1-Buten, 2-Buten, Isobuten, 1-Penten, 1-Hexen, 2-Hexen, 1-Octen, Cyclohexen, Cycloocten, Cyclo- 
dodecen und dergleichen, enthalten, aber weniger als einen wesentlichen Teil, d. h. weniger als etwa 60 Molprozent, an 25 
l-i3uten- 2-Buten- und Isobutenbaugruppen enthalten oder mit anderen Wbrten keine Polyisobutylene gemaB der hier an- 
gegebenen Definition darstellen. Bei diesen Polyalkylen-Polymeren handelt es sich vorzugsweise um Ethylen- und Pro- 
pylen-Homopolymerc oder -Copolymere. Sic werdcn in solchcn Mcngen eingcsctzt, daB die Polyalkylen-Polymere in 
der Zusammensetzung stabil dispergierbar sind, vorzugsweise in einer Menge von weniger als 5 Gewichtsprozent, bezo- 
gen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, und ganz besonders bevorzugt in einer Menge von maximal etwa 1 30 
Gewichtsprozent. In Betracht kommen auch Polyalkylen-Copolymcre mit die Dispergicrung untcrstutzendcn Gruppen 
wie Carbonsauregruppen, die sich von Acrylsaure oder ahnlichen Verbindungen ableiten und gegebenenfalls zur Verbes- 
serung der Dispergierbarkeit neutralisiert sind. 

Die waBrigen Textilbehandlungszusammensetzungen enthalten im allgemeinen auch eine emulgierwirksame Menge 
eines oder mehrerer Tenside. Das emulgierende Tensid kann anionisch, kationisch, amphoter oder nichtionisch sein. Als 35 
Tenside eignen sich u. a. die verschiedenen Sulfonat- und Phosphonat- Tenside wie Alkylbenzolsulfonate und derglei- 
chen. Bevorzugt sind nicht ionische Polyoxyalkylen-Tcnsidc wie polyxycthylicrtc Alkylphenole und aliphatischc Alko- 
hole, beispielsweise polyoxyethylierte Nonylphenole und polyoxyethylierte Alkanole wie 1-Butanol, 2-Ethylhexanol, 1- 
Nonanol, 1-Decanol, 1-Undecanol, 1-Dodecanol und dergleichen. Derartige Tenside sind leicht im Handel erhalttich. 
Bevorzugte emulgierende Tenside sind die durch Polyoxyethylierung eines Fettalkohols oder eines Fettalkoholgemischs 40 
hergeslellten Genapol®-Tenside, vorzugsweise nichtionische Genapol®-UD -Ten side von Hoechst Celanese, ganz beson- 
ders bevorzugt Genapole® UD 30 und Genapol® UD 50. Man wahlt diejenigen Tenside, die eine stabile oder leicht redis- 
pergierbare Emulsion liefern, bevorzugt diejenigen, die eine Mikroemulsion, in der die dispergierte Phase eine Tropf- 
chengroBe von weniger als 200 nm, vorzugsweise von etwa 100 nm oder weniger, aufweist, bilden. 

Die waBrigen Textilbehandlungszusammensetzungen konnen auch noch andere, dem Fachmann bekannte Additive 45 
enthalten, beispielsweise Andstatika, Mikrobizide und dergleichen. Als Mikrobizide, die in wirksamen Mengen vorlie- 
gen konnen, beispielsweise im Bereich von 0,01 Gewichtsprozent bis 0,2 Gewichtsprozent, vorzugsweise etwa 0,05 Ge- 
wichtsprozent, eignen sich quartare Stickstoffverbindungen wie Dimethylbenzylammoriiumchlorid, das von def H&S 
Chemicals Division, Huntington, Huntington, Indiana, USA, unter der Bezeichnung FMB 50-5 Quat erhaltlich ist. 

Die Textilwcichmachcrzusammcnsetzungcn konnen in zahlrcichcn For men gelicfcrt werdcn, die auf den gewiinschtcn 50 
Endanwendungszweck und spezielle Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind. So konnen die Zusammensetzun- 
gen beispielsweise als Konzentrat geliefert werden, das nur die Organopolysiloxan-Komponente und die Polyisobutylen- 
Komponente im gewunschten Verhaltnis, das im Bereich von (Organopolysiloxan 

Polyisobutylen) 5 : 95 bis etwa 95 : 5, vorzugsweise von 30 : 70 bis etwa 70 : 30, besonders bevorzugt von etwa 40 : 60 
bis 60 : 40, liegen kann, enthalt. Bei Verwendung groBerer Polyisobutylen-Mengen kann das AusmaB der Gewebeweich- 55 
machung auf ein unvcrtrctbares Niveau absinken. Bei Verwendung von zu wenig Polyisobutylen ist kcine Erhohung der 
Vergilbungsbestandigkeit zu beobachten und der Kostenvorteil, der sich aus der Verwendung von Polyisobutylenen er- 
gibt, geht verloren. Geeignete Konzentrate enthalten vorzugsweise stickstoffunktionelle Organopolysiloxane, die nicht 
aminoalkylgruppcntcrminiert sind. Ganz besonders bevorzugt enthalten derartige Konzentrate Organopolysiloxane mit 
endstandigen, stickstoffunktionellen, aber nicht aminofunktionellen Gruppen oder seitenstandigen stickstoffunktionellen 60 
Gruppen, ganz besonders bevorzugt mit seitenstandigen Aminoalkyigruppen, wie sie oben beschrieben worden sind. 

Bei derartigen Konzentraten ist beim Mischen zu einer waBrigen Weichmacherzusammensetzung der Zusatz eines 
oder mehrerer emulgierender Tenside erforderlich. Die emulgierenden Tenside oder Dispergiermittel konnen dem Silo- 
x an/Poly isobutylen-Konzentrat vor dem.Dispergieren in Wasser oder auch dem Wasser zugesetzt werden. Emulsionen 
werden in herkommlichen Mischern hergestellt, beispielsweise in einem Cowles-Mischer wie dem Cowles Dispersa- 65 
tor™ oder dem Ross VersaMix PVM™ Mischer. Es kommen aber auch andere Schennischer in Betracht. In einigen Fal- 
len kann man durch den Einsatz von geeigneten Tensiden leicht emulgierende oder selbstemulgierende Mischungen her- 
stellen. In derartigen Fallen kann man Emulsionen durch einfaches, nicht hochscherendes Mischen erhalten. 
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Ein Textilweichmacherkonzentrat kann formuliert und unmittelbar vor dcr Verwendung emulgieri werden. Zur Her- 
stellung einer stabiten Mischung von stickstoffunktionellem Organopolysiloxan und Polyisobutylen kann man das Poly- 
sitoxan, das Polyisobutylen und cine mischungsstabilisierende Vcrbindung und/odcr cincn geeigncten Losungsvcrmittlcr 
wie D4-Ccyclosiloxane oder Monobutylether-Gosolventien kombinieren. Bei dem die mischungsstabilisierende Verbin- 
5 dung enthaitenden Konzentrat handelt es sich vorzugsweise um eine stabile Konzentratdispersion, die sich beim Stchen 
iiber einige Wochen oder mehr nicht trennt. In einigen Fallen, beispielswcise bei denjenigen Zusammcnsetzungen, die 
weniger als etwa 30 Gewichtsprozent stickstoffunktionelles Organopoly-siloxan enthalten, und insbesondere bei denje- 
nigen Zusammensetzungen, die niedermolekulare Polyisobutylen-Oiigoniere enthalten, kann man Konzentrate erhalten, 
bei denen cs sieh um wahrc Losungen zu handcln scheint. Die Konzentrate konnen auch mil den gcwunschlcn Mengcn 

10 an Mikrobiziden, Antistatika, UV-Absorbern und dergleichen formuliert werden. 

Ein bevorzugtes Tcxtilbehandlungskonzentrat enthalt mindestens 90 Gewichtsprozent einer Mischung von amino- 
funktioncllcm Organopolysiloxan und Polyisobutylen im Verhaltnis von 65 : 35 bis 35 : 65 sowic eine mischungsstabi- 
lisierende Menge einer mischungsstabilisierenden Verbindung, bei der es sich u. a. um ein Tensid handcln kann, vorzugs- 
weise etwa 1,5 bis 50 Gewichtsprozent, besonders bevorzugt etwa 15 Gewichtsprozent, Tergitol® TMN3. Unter "mi- 

15 schungsstabilisierende Verbindung" und ahnlichen BegrifYen ist hier eine Verbindung oder eine Mischung von Verbin- 
dungen zu verstehen, die eine stabile Dispersion oder Losung von sticksloffunklionellcm Organopolysiloxan und Polyi- 
sobutylen in im wesentlichen nichtwaBriger Form liefern. Die "mischungsstabilisierende Verbindung" kann auch bei der 
Emulgierung der Zusammensetzung in Wasser behilflich sein, was jedoch fiir die Funktion der mischungsstabilisieren- 
den Verbindung nicht notwendig ist. 

20 Anstatt ein Konzentrat herzustellen, kann man die Bestandteile auch direkt in Wasser emulgieren. Die emulgierte Zu- 
sammensetzung kann als waBrige Dispersion, die direkt zur Textilbehandlungs-Endanwendung einsetzbar ist, oder als 
konzentricrte waBrige Dispersion, die sich zur Verdiinnung mit Wasser und gegcbcnenfalls andercn Bcstandteilcn, Co- 
solventien usw. zwecks Verwendung in verdiinnterer Form eignet, geliefert werden. Soli die Endanwendungszusammen- 
setzung eine Mikroemulsion sein, so kann man eine Siiure in geringer Menge zusetzen. Hierfiir eignen sich sowohl an- 

25 organischc als auch organische Sauren, insbesondere organische Carbonsaurcn wie Essigsaure, Ameisensiiure und Pro- 
pionsaure. Die Mikroemulsionsbildung wird im allgemeinen mit Hilfe einer sehx geringen Menge an Essigsaure gefor- 
dert. Die Einsatzmengen an Eisessig liegen im Bereich von etwa 0,01 Gewichtsprozent bis etwa 2 Gewichtsprozent oder 
daruber, bevorzugt. von etwa 0,06 Gewichtsprozent. bis etwa 1,0 Gewichtsprozent, besonders bevorzugt von etwa 0,06 
Gewichtsprozent bis 0,10 Gewichtsprozent, wobei alle Gewichtsangaben auf das Gesamtgewicht der waBrigen Zusam- 

30 mensetzung bezogen sind. Andere Sauren werden in entsprechenden Mengen eingesetzt. Ganz besonders bevorzugt ent- 
halt die waBrige Zusammensetzung etwa 10 Gewichtsprozent bis etwa 50 Gewichtsprozent, noch weitcr bevorzugt 10 bis 
etwa 40 Gewichtsprozent, der Mischung aus Organopolysiloxan und Kohlenwassers toff-Polymer, wobei diese Mischung 
stickstoffunktionelles Organopolysiloxan und Polyisobutylen in einem Gewichtsverhiiltnis von 5 : 95 bis 95 : 5, bevor- 
zugt 30 : 70 bis 70 : 30, besonders bevorzugt 40 : 60 bis 60 : 40 und ganz besonders bevorzugt etwa 50 : 50 enthalt. 

35 Die erflndungsgemaBe Textilbehandlungszusammensetzung kann auf jede Textilfaserzusammensetzung aufgebracht 
werden, die ihrer bedarf. Derartige Zusammensetzungen enthalten im allgemeinen gewebte, gestrickte oder gewirkte 
Textilicn einschlicBlich Dcnim-Gcwebcn, Kammgarn-Gewcbcn, Gabardinc-Gcwebcn, Jacquard-Gcwebcn und andercn 
traditionellen Webwaren. Man kann die Texlilbehandlungszusammensetzungeri aber auch auf Textilzusammensetzungen 
wie polyesterfasergcriillte und ahnliche Bulkprodukte, die einer Behandlung bedurfen, aufbringen. Diese fallen aus- 

40 nahmslos unter den Begriff "textiles Flachengebilde", wie er hier verwendet wird. 

Die folgenden Beispiele fur waBrige Textilbehandlungszusainmensetzungen konnen die folgenden Bestandleile ent- 
halten: 



Bcstandteil GewichLsprozent 

45 Genapol UD 30 3,0 

Genapol UD 50 3,0 

Eisessig 0,06-1,0 
Aminofunktionelles Organopolysiloxan . 5-18 

Polyisobutylen 5-18 

50 Wasser 58-83 
Dimethylbenzylammoniumchlorid - 0,05 



Bei dem Wasser handelt es sich vorzugsweise um durch Ionenaustauschbehandlung oder Umkehrosmose hergestelltes 
55 entionisiertes Wasser. 

Beispiel 1 

Zur Herstcllung cincs Tcxtilbehandlungskonzcntrats werden 40 Tcile Panalanc™ L14E, 60 Tcilc cincs aminofunktio- 
60 nellen Organopolysiloxans, das unter der Produktbezeichnung VP1434E von Wacker Silicones, Adrian, MI, USA, er- 
haltlich ist, und 15 Teile des Tensids Tergitol® TMN3 miteinander verruhrt. Die Mischung ist stabil und trennt sich beim 
Stehen oder Zentrifugieren nicht. 

Beispiel 2 

65 ' ' ■ 

Zur Herstellung einer waBrigen Textilbehandlungszusammensetzung werden die folgenden Bestandteile in der ange- 
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gebenen Reihenfolge miteinander verrtihrt: 



Besumdteil Menge (Teile) 

GenapolUD30 12 . 

Genapol UD 50 12 

Wasser 24 

Eisessig " ' * ~. 5 

PanalaneL14E ' ' 30 

Aminofunktionelles Organopolysiloxan 1 30 

Wasser 291,5 



1 Organopolysiloxan VP- 1478 von Wacker Silicones. 

Die Zusammensetzung bildet eine stabile Emulsion. 

Vergleichsbeispiele VI und V2 

Aus den folgenden Zusammensetzungen werden Mikroemulsionen, die aminofunktionelle Organopolysiloxane, aber 
kein Polyisobutylen enthalten, hergestellt: 



Bestandteil 


Menge (Teile) 


Menge (Teile) 


VI 


V2 


Aminofunktionelles 
Organopolysiloxan 
VP-1478M 


15 




Aminofunktionelles 
Organopo ly s i loxan 
VP-1434M 




17 


Genapol UD 50 


6 




Genapol XO 60 




9 


Genapol XO 3 0 




1 


Eisessig 


0,31 


0,11 


Benzyl tr ime thy 1 - 
ammoniumchlorid 


0, 05 




- --Dodigen-226' 




0,05 - 


Wasser 


78, 64 


72, 84 



Vergleichsbeispiel V3 

Unter Verwendung von je 3 Gew.-% der Tenside Genapol UD 30 und Genapol UD 50 (3% UD 30, 3% UD 50) wurde 
eine wiiBrige Emulsion mit 15 Gew.-% des Polyisobutylens Panalane L14E hergestellt. 

Eine Reihc von identischen Stoffprobcn aus 100% Baumwollwcbware wurde mit den erfindungsgcmaBcn waBrigen 
Textilbehandlungszusammensetzungen, mit waBrigen Zusammensetzungen, die als aktiven Bestandteil nur das amino- 
funktionelle Organopolysiloxan enthielten, und mit waBrigen Zusammensetzungen, die nur Polyisobutylen enthielten, 
bchandelt. Der Auftag betrug ctwa 1 Gewichtsprozcnt Feststoffc (bczogen auf das Textilgcwicht). Zur Herstcllung dcr 
Weichmacherflbtten wurden 13,3 g jeder Behandlungszusammensetzung mit Wasser auf 200 g verdunnt. Die Proben 
wurden zur Beurteilung des Griffs einem 19k6pfigen Gremium vorgelegt. Die Mitglieder des Gremiums' waren in der 
Beurteilung des Griffs unterschiedlich erfahren. Die Proben wurden in Dreiergruppen vorgelegt, wobei zwei der Proben 
in jeder Gruppe identisch waren. Jedes Gremiumsmitglied wurde gebeten, die beiden Proben auszuwahlen, die seiner 
Meinung nach im Griff gleich waren, und die von ihm bezuglich des Griffs bevorzugte Probe auszuwahlen. Aus den er- 
haltenen Daten ergaben sich die folgenden SchluBfolgerungen: 

1 . Der Griff der erfindungsgemaB behandelten Proben ist dem der nur mit Polyisobutylen (d. h. Vergleichsbeispiel 
V3) behandelten Proben vorzuziehen. 
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2. Mischungen von arninofunktionellem Organopolysiloxan und Polyisobutylen in Verhaltnissen von 70 : 30 und 
30 : 70 sind ununterscheidbar. Eine 50 : 50-Mischung ist von den 30 : 70- und 70 : 30-Mischungen untcrscheidbar 
und etwas bcsser. 

3. Die meistcn Gremiumsmitglieder konnten zwischen den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen und einer nur 
5 das aminofunktionelle Organopolysiloxan VP- 1434 enthaltenden Zusammensetzung (Vergleichsbeispiel V2) kei- 

nen Unterschicd feststellen. Diejenigen Personcn, die einen UnLerschied iin Griff der mit diesen Zusammensetzun- 
gen behandelten textilen Flachengebilde feststellen konnten, bevorzugtcn den Griff der Mischung'aus aminofunk- 
tionellem Organopolysiloxan und Polyisobutylen. 

4. Bci Ersatz von VP- 1434 durch das aminofunktionelle Organopolysiloxan VP- 1478 (Vergleichsbeispiel VI) 
to konnte das Gremium wiederum zum groBten Teil keinen Unterschied zwischen der Mischung aus - aminofunktio- 

nellem Organopolysiloxan und Polyisobutylen und einer Zusammensetzung ohne Polyisobutylen feststellen. 



Vergilbung und Waschechtheit 

15 

Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen wurden mit ahnlichen Zusammensetzungen, die nur aminofunklionelles 
Organopolysiloxan enthielten, verglichen. Mit der erfindungsgemaBen Zusammensetzung bchandelte, hitzebehandelte 
Textilproben waren merklich weniger vergilbt als die Proben, die nur mit arninofunktionellem Organopolysiloxan behan- 
dell worden waren. 

20 Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen zeichnetcn sich iiberraschenderweise auch durch iiberlegene Wasch- 
echtheit aus. Proben, die nach den in den vorhergehenden Absatzen beschriebenen Methoden mit Zusammensetzungen 
behandelt. worden waren, wurden zahlrcichcn Wasch-/Trocknungszyklcn untcrworfen. Nach sicben Wasch-/Trocknungs- 
zyklen zeigten die erfindungsgemaB behandelten textilen Flachengebilde einen Griff, der von dem von textilen Flachen- 
gebilden, die nur mit arninofunktionellem Organopolysiloxan behandelt worden waren, nicht zu unterscheiden war. Dar- 

25 iiber hinaus waren die nur mit arninofunktionellem Organopolysiloxan behandelten textilen Flachengebilde nach einigen 
Wasch-/Trocknungszyklen merklich starker vergilbt. \ 

In den Anspriichen sollen die Adjektive "ein" oder "eine'* in Bezug auf eine Komponente "ein oder mehrere" bedeuten, 
sofern nicht. anders angegeben, Untcr "Textilbchandlungszusammensctzung" ist cine Zusammensetzung zu verstchen, 
die auf Textilien aufgebracht wird und durch Zuriicklassung eines eigenschaftsanderungswirksamen Riickstands den 

30 Textilien eine wiinschenswerte Eigenschaft verleiht oder eine wiinschenswerte Eigenschaftsanderung bewirkt. Beispiele 
fur dcranigc Eigcnschaftcn sind Griff, Wcichhcit, Fall, Waschechtheit. und Gleitfahigkeit. Die grundlcgcnden und not- 
wendigen Komponenten der vorliegenden Erfindung konnen unter AusschluB jeglicher Bestandteile, die nicht als not- 
wendig bezeichnel werden, verwendet werden, wobei gleichgultig ist, ob derartige Bestandteile identifiziert werden oder 
nicht. 

35 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Behandlung eines textilen Substrats mit einer Textilbehandlungszusammensetzung, bei dem man 
als Textilbehandlungszusammensetzung eine waBrige Zusammensetzung wiihlU die abgesehen von Wasser: 

40 a) ein oder mehrere stickstoffunktionelle Organopolysiloxane und 

b) ein oder mehrere dispergierbare Polyisobutylen- Poly mere mit einein zahlenmittleren Molekulargewieht 
von mindestens etwa 250 Da 
enthalt, wobei das Gewichtsverhaltnis von a) zu b) etwa 5 : 95 bis etwa 95 : 5 betragt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem man ein oder mehrere stickstoffunktionelle Organopolysiloxane, von denen 
45 mindestens eines ein aminofunktionelles OrganopolysiLoxan darstellt, einsetzt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem man als aminofunktionelles Organopolysiloxan ein Organopolysiloxan mit 
seitenstandigen Aminoalkylgruppen einsetzt. 

4. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 3, bei dem man ein oder mehrere Poiyisobutylen-Polymere mit einein zah- 
lenmittleren Molekulargewieht von etwa 250 Da bis 3000 Da einsetzt. 

50 5. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 4, bci dem man cine Zusammensetzung einsetzt, die auGcrdem auch noch 

ein oder mehrere emulgierende Tenside enthalt. 

6. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 5, bei dem man eine Zusammensetzung einsetzt, in der a) und b) jeweils in 
Mengen von cLwa 3 Gewichtsprozent bis etwa 20 Gewichtsprozent, bti/ogen auf das Gcsaintgcwichi der wiiBrigen 
Zusammensetzung, vorliegen. 

55 7. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 6, bei dem man eine Zusammensetzung einsetzt, die auBerdem auch noch 

eine Saurc enthalt. 

8. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 7, bei dem man eine Zusammensetzung einsetzt, die auBerdem auch noch 
ein Biozid, ein Antistatikum, einen U V-Absorber oder Kombinationen davon enthalt. 

9. Verfahren zur Behandlung von textilen Flachcngcbildcn mit einer Tcxtilbchandlungszusammcnsctzung, bci dem 
60 man: 

a) ein Konzentrat, enth attend 

a)i) ein stickstoffunktionelles Organopolysiloxan, 

a)ii) ein Polyisobutylen-Polymer mit einem zahlenmittleren Molekulargewieht von mindestens etwa 250 
Da und 

65 a)iii) eine wirksame Menge einer mischungsstabilisierenden Verbindung, 

wobei das Gewichtsverhaltnis von a)i) zu a)ii) etwa 5 : 95 bis etwa 95 : 5 betragt, auswahlt; 

b) das Konzentrat in einer waBrigen Zusammensetzung emulgiert, wobei man eine Textilbehandlungsemul- 
sion erhalt;' 
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c) die Textilbehandlungsemulsion gegebenenfalls verdiinnte wobei man eine verdunntere Emulsion erhalt; 
und 

d) die Textilbehandlungsemulsion oder die verdunntere Emulsion auf textiles Flachcngebildc aufbringt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem man ein Konzentrat einsetzt, das eine wirksame Menge eines oder mehre- 

rer emulgierender Tenside, die sich von der mischungsstabilisierenden Verbindung unterscheiden, enthalt. 5 

11. Verfahren nach den Anspriichcn 9 oder 10, bei dem man eine waBrige Zusammcnsetzung einsetzt, die eine 
wirksame Menge eines emulgierenden Tensids enthalt. 

12. Verfahren nach den Anspriichen 9 bis 11, bei dem das Konzentrat oder die waBrige Zusammensetzung auBer- ' 
dem au 

ch noch eine Saure enthalt. 10 

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem man als Saure eine organische Carbonsaure einsetzt. 

14. Verfahren nach den Anspriichcn 9 bis 13, bei dem das Konzentrat oder die waBrige Zusammensetzung auBcr- 
dern auch noch ein Biozid, ein Antistatikum, einen UV- Absorber oder eine Kombinalion davon enthalt. 

15. Verfahren nach den Anspriichen 9 bis 14, bei dem man als stickstoffunktionelles Organopolysiloxan ein arni- 
nofunktionelles Organopolysiloxan einsetzt. 15 

16. Verfahren nach den Anspriichcn 9 bis 15, bei dem das Verhaltnis von a)i) zu a)ii) ctwa 30 : 70 bis 70 : 30 be- 
tragt. 

17. Zur Emulgierung in einer waBrigen Zusammensetzung zwecks Bereitstellung einer Textilbehandlungszusam- 
mensetzung geeignetes Konzentrat, enthaltend 

a) ein stickstoffunktionelles Organopolysiloxan, ' ~~ " 20 

b) ein Polyisobutylen-Polymer mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von mindestens etwa 250 Da 
und 

c) eine wirksame Menge einer mischungsstabilisierenden Verbindung, 
wobei das Gewichtsverhaltnis von a) zu b) etwa 5 : 95 bis etwa 95 : 5 betragt. 

18. Konzentrat nach Anspruch 17, bei dem die Sumiiie der Koinponcnten a) und b) zusammengenommen uber 40 25 
Gewichtsprozent, bezogen auf das Konzentrat, betragt. 

19. Konzentrat nach den Anspriichen 17 oder 18, das zur Unterstiitzung der Dispergierung des Konzentrats in der 
waBrigen Zusammensetzung unter Bildung einer waBrigen Emulsion auBerdem auch noch ein oder mehrerc cmul- 
gierende Tenside, die sich von der mischungsstabilisierenden Verbindung unterscheiden, enthalt. 

20. Konzentrat nach den Anspriichen 17 bis 19, das auBerdem auch noch ein Biozid, ein Antistatikum, einen UV- 30 
Absorber oder eine Kombination davon enthalt 

21. Zusammensetzung nach den Anspriichen 17 bis 20, die auBerdem auch noch eine geringe Menge eines nicht 
stickstoffunktionellen Organopolysiloxans enthalt. 

22. Zusammensetzung nach den Anspriichen 17 bis 21, die neben einem Polyisobutylen-Polymer auBerdem auch 
noch ein anderes Polyalkylen-Polymer oder -Copolymer enthalt. 35 

23. Zusammensetzung nach den Anspriichen 17 bis 22, bei der das Gewichtsverhaltnis von a) zu b) etwa 30 : 70 bis 
70 : 30 betragt. 

24. WaBrige Textilbehandlungsemulsion oder -dispersion, enthalLend 

a) ein stickstoffunktionelles Organopolysiloxan, 

b) ein Polyisobutylen-Polymer mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von mindestens etwa 250 Da, 40 

c) eine wirksame Menge eines emulgierenden Tensids und 

d) Wasser, 

wobei das Gewichtsverhaltnis von a) zu b) etwa 5 : 95 bis etwa 95 : 5 betragt, die wirksame Menge des emulgieren- 
den Tensids zur Bildung einer waBrigen Emulsion von a) und b) wirksam ist und das stickstoffunktionelle Organo- 
polysiloxan ein anderes stickstoffunktionelles Organopolysiloxan als ein Organopolysiloxan mit ausschlieBlich 45 
endstandiger Aminofunktionalitat enthalt. 

25. Zusammensetzung nach Anspruch 24, bei der das zahlenmittlere Molekulargewicht des Polyisobutylen-Poly- 
mers etwa 300 Da bis etwa 3000 Da betragt. 

26. Zusammensetzung nach den Anspriichen 24 oder 25, bei der es sich bei dem Polyisobutylen-Polymer urn ein in 
dem aminofunktionellcn Organopolysiloxan loslichcs Polyisobutylen-Polymer handelt, 50 

27. Zusammensetzung nach den Anspriichen 24 bis 26, bei der das Polyisobutylen-Polymer von Isobutylen und ei- 
nem oder mehreren Butylen- und/oder Butadien-Monomeren abgeleitete Polymereinheiten enthalt. 

28. Zusammensetzung nach den Anspriichen 24 bis 27, bei der das Gewichlsvcrhaitnis von a) zu b) etwa 40 : 60 bis 
60 : 40 betragt. 

29. Zusammensetzung nach den Anspriichen 24 bis 28, die auBerdem auch noch ein oder mehrere Biozide oder An- 55 
tistatika enthalt. 

30. Zur Herstellung einer waBrigen Textilbehandlungsemulsion geeignetes Textilbehandlungskonzentrat, enthal- 
tend 

a) etwa 5 bis etwa 95 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe von a) und b), eines oder mehrercr stickstof- 
funktioneller Organopolysiloxane, wobei es sich bei mindestens einem der stickstoffunktionellen Organopoly- 60 
siloxane um ein anderes als ein ausschlieBlich endstandige Aminogruppen tragendes Organopolysiloxan han- 
delt; und 

b) etwa 95 bis etwa 5 Gewichtsprozent, bezogen auf die Summe von a) und b), eines oder mehrerer Polyiso- 
butyien-Oligomere mit einem Molekulargewicht uber etwa 250 Da. 

31. Konzentrat nach Anspruch 30, bei dem es sich bei mindestens einem der stickstoffunktionellen Organopolysi- 65 
loxane um ein Organopolysiloxan mit seitenstandigen aminofunktionellen Gruppen handelt. 

32. Zur Herstellung einer waBrigen Textilbehandlungsemulsion geeignetes Textilbehandlungskonzentrat, enthal- 
tend 
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a) etwa 5 bis etwa 95 Gewichtsprozent, bezogen auf das Gewicht von a) und b), eines oder mehrerer stickstof- 
funktioneller Organopolysiloxane und 

b) etwa 95 bis etwa 5 Oewichtsprozent, bezogen auf das Gewicht von a) und b) t cincs oder mchrcrcr Polyiso- 
butylen-Oligomere mil einem Molekulargewicht tiber etwa 250 Da; 

5 wobei es sich in Abwesenheit der mischungsstabilisierenden Verbindung um eine unvertragliche Zusammensetzung 

handclt. 
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